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(55) .Klebstoff, wieder anfeuchtbar, hochkonzentriert, Gummierung von Wertpapieren, Polyvinylaikohol, 
Hydrolysegrad, aikalische Umesterung, Essigsaure 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen wieder anfeuchtbaren, hochkonzentrierten Kiebstoff zur Gummierung von 
Briefmarken, Wertpapieren, Versandtaschen u. a. auf der Basis eines aikalisch umgeesterten Poiyvinylalkohois mit 
sinem Polymerisaticnsgrad zwischen 400 und 600, der gleiche oder ahnliche Eigenschaften fur den vorgesehenen 
Anwendungszweck aufweist wie der sauer umgeesterte Polyvinylaikohol, dessen Herstellung jedoch aufwendiger ist. 
Das Wesen der Erfindung besteht darin, daS der Po!yvinylaIkohol einen Hydroiysegrad von 0,35 bis 0,98 kg/kg 
aufweist und die Umesterung durch Essigsaure abgebrochen wurde. 
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Vviederanreuchtbarsr Kiebstoff zur Gummierung vor. Briefmarken, Verssr.dtaschsn und dercieichen in 
ncchkcnzentnsrtsr Losung auf der Basis eines durch alkalische Umesterung erhaitanen 
Pciyvinylalkchols mit einem Fciymerisationsgrad von 4GC bis 600, einer vveichmacherfreien, mit 
Polyvinylalkohol stabiiisierten Fclyvinylacetatdispersion und Glycerol in der 
Massenzusammmensetzung 

50 bis 60% einer 20%igen Polyvinylalkohollosung 
40 bis 50% einer Polyvinylacetatdispersion 
Obis 5% Glycerol, 

gekennzeichnet dadurch, daQ> der Polyvinylalkohol einen Hydrolvsegrad von 0 9 C bis 0 S8ka/ka 
besitzt. . - - * » a 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

DieErfindung betrifft einen wiederanfeuchtbaren, hochkcnzentrierten Kiebstoff auf Basis von Polyvinylalkohol, der als weitere 
ees:andteile eme Vmylacetat-Homopolymerdispersion sowie Glycerol enthalt. Dieser Kiebstoff ist besonders zum Gummieren 
r VerscnluGklappen von Briefkuverts und Versandtaschen sowie von Briefmarken und anderen Wertpapieren geeignet. 

Charektsristik das bekanntan Standes der Technik 

Fur die Herstellung von wiederanfeuchtbaren Klebstoffen zur Gummierung von Briefmarken, Wertpapieren, Briefkouverts 
Versandtaschen u. a. werden neben Naturprodukten wie Dextrin- und Glutinleimen in betrachtlichem Umfang Polyvinylalko'hole 
e.ngesetzt H.erbei hsben sich insbesondere niedermolekulare Polyvinylalkohohltypen, die durch saure Verseifung erhalten 
wurden, als geeignet erwiesen (DD-PS 62 634). Diese Produkte haben den Vorteil, dafi sich aus ihnen Losungen mit 
Feststoffgehalten b.s zu 20% herstellen lassen, die auch bei langerer Lagerung nicht gelieren. Sie gestatten dadurch auch die 
Herstellung hochkonzentrierter, wiederanfeuchtbarer Klebstoffe, welche aus Grunden der Einsparung von Transport- und 
Lagerraum bzw. von Energie bei der Verarbeitung vorteiJhaft einsetzbar sind. 

Die Produktion der sauer umgeesterten Polyvinylalkohole ist jedoch mit einer Reihe von Nachteiien verbunden. Die Raum-Zait- 
Ausbeute ,st merkl.ch medriger als bei der alkalischen Umesterung, da letztere wesentlich schneller verlauft. Des weiteren 
enthalt das be. der Abtrennung des Pciyvinylalkohols anfallende und aus Methanol und Methylacetat bestehende Filtrat noch 
apuren von Saure, d.e bei der destillativen Aufarbeitung des Methanol/Methylacetat-Gemisches zu einer Korrosion der Kolonne 
fuhren .cnnen. Be. alkahsch umgeesterten Polyvinylalkoholtypen, die kerne bzw. nur wenig Restacetylgruppen besitzen, ist in 
Abhang.gke.t vom Mo ekulargewicht des Polyvinylalkohols die Herstellung von max. 1 5%igen Losungen moglich. Bei hoheren 
Konzentrationen ist bald nach Fertigstellung der Losung infolge der WasserstcffbrCckenbindungen der OH-Gruppen ein Gelieren 
fes^zustellen, wodurch erne Weiterverarbeitung zum Kiebstoff nicht mehr gegeberi ist. 

Auch der E.nsatz der handelsublichen, partiell umgeesterten Polyvinylalkoholtypen fur den vorgesehenen Anwendungszweck 
i mgescnrankt, da die Wiederanfeuchtbarkeit nicht in dem erforderlichen MaSe vorhanden ist 

D.e Naturprodukte wie Starke, Dextrin- und Glutinleime stehen nicht in unbegrenzter Menge zur Verfugung und besitzen des 
we.teren Nachteil, daS sie bei feuchter Lagerung ein Verkleben der gummierten Flachen bewirken konnen. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein wiederanfeuchtbarer Kiebstoff, der als wesentliche Komponente einen Polyvinylalkohol enthalt. der 
nicht durch die nachteilige saure Umesterungsreaktion hergestellt werden muS. 

Darstellung des Wesens der Erfindung 

KnnZ ^ ? Polyv-nylalkohols m,t e.nem Polymerisationsgrad von 400 bis 600, dessen waSrige Losungen auch bei einer 
Konzentration von 0,20 kg/kg nicht gelieren und sich problemlos weiterverarbeiten lassen, zu entwickeln 

mt'^fnpmH T"? ^ K!ebstoff eine hochkonzentrierte waGrige Losung eines alkalisch umgeesterten Polyvinylalkohols 

mi. e.nem Hydrolysegrad von 0,95 bis 0,98 kg/kg. ' 

^^ eSterUnS kann n3Ch den bekannten Verfahren unter Verwendung der ublichen alkalischen Katalysatoren und den 
aiigemein angewancten Umesterungstemperaturen durchgefuhrt werden. Die zum Abbruch der Reakticn erfcrderliche 
css.gsaurexcnzentrat.cn betragt 0,C05 bis COT 5 kg/kg, vorzugswe.se 0,008 bis 0,012ka/!<g bercger. auf Polwmvlalkchoi Au* 
-em ,,ac- cem Verfanran gsmaE der Erfindung hergestellten Polyvinylalkohol iassen sich Lcsurgsr. mit Konzantrsticrs- v C - 
^.<g/.;g arhaltan, d.e aucn be: air.er Lacarzsit vcr, mindestans einer V/cche nicht geiierar 

Jie m.i dem rtctationsviskcsimster Rfcectast beim Schergefaile 24,33"' gemessene viskcsita? ^ds- *:c.- -a-?i - U r.^;-,--T^: c 
<*u» can rciyvinyfaikencliesungar. werdsr. durch Zusatz einer mit Pcivvinviaikchci *t»bi?i« : *— - * - - - 
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ine :enr nuta "laniage wahr3nd der Lagerung auch bei wechselnder Luftfeuchtigkeit besitzan ; 
5 ^arbicse, flexible Seschichtung gestatten; 

: curch aire mini male 3!cckneigung aucn bei hoher Lurtieuchtigkeit auszeichnen unci 
- oei derer ,-nwenCLng nur geringe Auftragsmengen benctigt werden. 

VepA'endet man zur Herstellung der vviederanfeuchtbaren !<!ebstoffs ein en alkalisch u mgeestertsn Polyvinyl a Ike hoi mi: ein em 
gisichen bzw. ahnlichen Pclymsrisationsgrad, jedoch mit emem Hydrolysegrad aufSerhaib der angegebenen Grenzen, sc wire 
entweder ein Geliaren des Klebstoffes oder der hochprczentigen Pclyvinylalkoholicsung bereits nacb kurzer Zeit festcestelit (z: 
hoher Hydroiysegrad) oder die Fahigkeit zur Wiederanfeuchtbarkeit wird zunehmend geringer (zu geringer Hydrolysegrad). 



Aufubrungsbeispiei 

Zur Herstellung des Klebstoffes werden 150 Massenteile Polyvinylaikohol in 600 Massenteilen Wasser gelbst und zu dieser 
Losung anschlieftend 600 Massenteile einer weichmacherfreien, mit Polyvinylalkohl stabilisierten 
Vinylacetathomcpolymerdispersion und 30 Massenteile Glycerol unter Ruhren gegeben. Auf diese Weise wird ein 
hochkonzentriener Klebstoff zum Gummieren von Briefmarken, Versandtaschen u.a. erhaiten. 

Tabelle 1 gibt Auskunft Gber die bei den einzelnen Beispielen erhaltenen Ergebnisse, bei denen der Polyvinylaikohol variiert 
wurde. 
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Art der Urn- 


Hydrolyse- 


Visk, d. Klebstoffes (m * Pas) 


Kleb- 


Niveau d. 


spiel 


est e rung 


grad kg/kg 


nach 2 


nach 1 0 Tagen 


stoff- 


Wiederan- 












auftrag 


feuchtbarkeit 


1 


sauer 


0,98.5 


400 


550 


problemlos 


sehr gut 


2 


alkalisch 


0,98,5 


520 


3 000 


schlecht 


gut 


3 


alkalisch 


0,98.5 


500 


650 


problemlos 


gut 


4 


aikalisch 


0,96 


500 


600 


problemlos 


sehr gut 




alkalisch 


0,94 


510 


630 


problemlos 


befriedigend 


5 


alkalisch 


0,88 


500 


680 


problemlos 


nicht aus- 
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